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4 Remarque^ particuIiSres 

Pour chaque ^chantillon^ tfbis eprouvettes sent testees k ilrradiance de 50 kW/m^. 

Orientatioii lof s de Pessai : hdrizontafte 

DSbit nominal du systeme de ventilation : 0.024 mVs. 

La phase non exposee au rayonnement de T^prouvette est reoouverte de papier d'alumimum 
d'epaisseur comprise entre 0.03 et 0*05 mm, Ja face briilante au contadt de rechantillori. 
Le processus de degradation thermo-oxydante est considere coinme terming lorsqU0 le pourcentage 
d'oxygene dans les gaz de combustion tend vers 20.95 %. 



7- Resultats 

7-i Mchanmion ideiitifie : SANS RETARDATEUK 





Sans retaidatrair 1 


Sans letardatoir 2 


Satis retiardateur 3 


Moy^me 


Ecarttype 
(%) 


Masse initiale (g) 


8.06 


7.85 


7.84 


7.92 


1 


Pette de masse (%) 


95 


w 


98 


97.69 


2 


Epaisseur (mm) 


0.82 


0,82 


0,82 


0.82 


0 


Temps d'ignilion (s) 


16 


17 


16 


16 


3 


THR(MJ/m=^) 


19.64 


21.47 


21.49 


20.87 


4 


MLR(g/s) 


0.04 


0.04 


0.03 


0.04 


9 


RHR max (kW/m^) 


811,59 


811.59 


853.59 


825.59 


2 


EHtC (MJ/fcg) 


9.77 


8il7 


6.96 


8.30 


14 


Production totals CO (g) 


0.17 


0.15 


Oils 


Q.16 


6 


Production totale C02 
fe> 


19.16 


1986 


20,80 


19.94 


3 


TSVCm') 


0.19 


0i22 


0.21 


Oi2l 


6 



THR Total Heat release 

MLR Mass loss rate 

RHR Rate of heat release 

MIC Effectiy^heatofc^lmstion 

21SV Total smoke volume. j 
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Essais all fbu -traction mMu^ 
Pairtie 1 : 

D^bit oaloiifique des produits du Moment 
(m^thode &%i caloiimetre coiuque) 


* ^7 ■ / Ck' 



7'2Echaia$ttoniden^:A¥ECmTARDAmUIl 





Avec retardateiir 1 


Avec fetardatteur 2 


Avec cc^dateur 3 


Moy^nne 


Bcarttype 
(%) 


Masse initiale (g) 


4.14 


4.32 


4.32 


4.26 


2 


Perte de masse (%) 


97 


97 


100.00 


97.95 


2 


Epaisseur (rani) 


0.47 


0.47 


0.47 


0.47 


0 


Temps d'ignitipn (s) 


17 


15 


16 


16 


5 


THR(MJAn2) 


7.08 


8.10 


7.31 


7.50 


6 


MLR(g/s) 


0.07 


0.07 


0.10 


0.08 


19 


RHR max (kW/m*) 


434.28 


453.75: 


384.72 


424.25 


7 


EHC{MJ/kg) 


10.90 


9.60 


12.20 


10.90 


10 


Production tptale CO (g) 


0.40 


0.42 


0.43 


0.42 


3 


Producstion total© C02 


6.99 


6,87 


7,50 


7.12 


4 


TSV(m3) 


0.29 


0.26 


0.33 


0.29 


9 



THR Total Heat release 

MLR Mass los^ rate 

RHR Rate ofheca release 

EHC Effective heat of combustion 
TSV Total smoke volume. 

Observations au cours ressai : 

> Degagement de fum^es blanches danis les premieres s^condes de I'essai, 

> Plusieurs flashes avant rinflammadon efF^:tive accompagnee de la fusion (phase liquide) du 
materiau. 

> Leger residu carbone (voir photo 2). 
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